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KWIC 

Abstract Text - FPAR (2) : 

SOLUTION: A laser welding device comprises, for example, a 
pressing cylinder 

12 which is mounted to a robot arm 15 and connected with a pressing 
roller 11 

for continuously pressing a titanium cladded steel from above a 
titanium plate 

4, a laser welding torch 13 mounted to a rear part of the pressing 
cylinder 12, 

and an inert gas shield box 14. The titanium plate 4 is pressed 
towards a 

titanium cladding material 3 side of the titanium cladded steel plate 
by means 

of the pressing cylinder 12 and the pressing roller 11, so that a 
spacing 

between the titanium plate and the titanium cladded steel plate 
becomes 0,5 mm 

or less. If the spacing is 1 mm or more, the titanium plate 4 and 
the titanium 

cladding material 3 are not short-circuited by a molten metal, and 
not jointed. 
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